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Wertdokument, fnabesondere Banknote, Kredltkarte, Aus- 
weis oder Ticket, welches mindestsns an einer seiner 
Oberflichen ein Sicharheitaetement tragt, das emerge its 
elne Magnetschicht sus einer Dispersion magnetisierbarer 
Tefichen \n a in em Bindemlttel und andererselts eine bau- 
gungsoptisch wirkaame S icher hefts son icht, msbesondere 
sin HoJogramm oder sine cornputsrgenerierte Drffraktions- 
struktur, sine Intarferenzschicht Oder sin Beugungsgitter 
umfa&t, wobei die Sfcherhartsschicht die Magnetschicht 
zumindest baraichaweise Gberiagart die zur Magnetschicht 
waisende Oberflache der Slcherheltsschicht alne baugimgs- 
optfsch wlrksame, riumiicha Struktur aufweist sowie mit 
einer reflsktierandon, nicht magnatisiarbaren Metaifschicht 
varaehen 1st und zwlschen Magnetschicht und Metaifschicht 
sine Uckschicht vorgesehen ist, dadurch gekennzefchnet, 
da& zwischen der Metallschlcht (8) und der Magnetschicht 
(4) eme aine Elnwirktmg der magnetisierbarsn TeJEchen auf 
die Metal lach rent verhlndernde, elnen pH-Wart von s7 
aufweissnda Barrisrsscfticrtt (9) angeordnet ist, die von einer 
Schicht a us organischen Folymeren gebiidet ist, denen 
anorganiache, Protonan adsorbiarenda P!gmente beigo- 
mischt sind, wobei die Sarriereschlcht (9) aine Dicke von 0,5 
bis 5{im aufweist. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betriff t Wertdokumente, insbesondere Banknoten, Kreditkarten, Ausweise oder Tickets, wel- 
che mindestens an einer ihrer Oberflachen ein Sicherheitsmerkmal tragen, das einerseits eine Magnetschicht aus 

5 einer Dispersion magnetisierbarer Teilchen in einem Bindemi t tel und andererseits eine beugungsoptisch wirksa- 
me Sicherheitsschicht, insbesondere ein Hologramm oder eine coraputergenerierte Diffraktionsstruktur, eine 
Interf erenzschicht oder ein Beugungsgitter, umf aBt, wobei die Sicherheitsschicht die Magnetschicht zumindest 
bereichsweise Uberlagert und die zur Magnetschicht weisende Oberflache der Sicherheitsschicht eine beugungs- 
optisch wirksame, raumliche Struktur aufweist sowie mit einer reflektierenden, nicht magnetisierbaren Metall- 
ic schicht versehen ist, und zwischen Magnetschicht und Metallschicht eine Lackschicht vorgesehen ist 

Wertdokumente der vor stehend erlauterten Art sind beispielsweise bekannt aus der US-PS 46 84 795* Dort ist 
auch bereits grunds&tzlich die Herstellung solcher Wertdokumente mittels Pragefolien beschriebeiL Eine detail- 
lierte Erl&uterung geeigneter Prtgefolien mit einer Magnetschicht und einer beugungsoptisch wirksamen Si- 
cherheitsschicht sind der DE 34 22 910 CI zu entnehmen. 

15 Aus der DE 34 22 91 1 CI ist eine FrSgefolie bekannt, bei der zwischen der Magnetschicht und einer Signier- 
schicht eine ein Anlftsen der Signierschicht durch in der Magnetschicht enthaltene Losungsmittel verhindernde 
Sperrschicht vorgesehen ist Daneben ist in dieser Druckschrift eine Pr&gefolie eriautert, bei welcher eine 
reflektierende, mit einer beugungsoptisch wirksamen Struktur versehene Metallschicht unmittelbar an die 
Magnetschicht anschlieBt Es wird somit in dieser Druckschrift das Problem cities stdrenden Einflusses der 

20 Magnetschicht insbesondere der Magnetpartikei, auf eine Metallschicht nirgends behandelt 

In ahnhcher Weise beschreibt die DE 31 38 559 C2 Sperrschichten, die das Eindringen von weichmachenden 
und anderen chemischen, die Stability und Lebensdauer herabsetzenden Substanzen in das Innere einer mehr- 
schichtigen Ausweiskarte verhindern sollen. Irgendein Hinweis auf die M&glichkeit, derartige Sperrschichten zu 
verwenden, um den EinfluB der Magnetpartikel einer Magnetschicht auf eine reflektierende Metallschicht 

25 auszuschalten, ist auch hier nicht ersichtiich, 

In der US 4 376 006 Al ist ein magnetisches Aufzeichmmgsmaterial beschrieben, bei dem eine Magnetschicht 
mittels einer Schicht aus nichtmagnetischem Metall uberdeckt werden soil, um auf diese Weise die Magnet- 
schicht unsichtbar zu machen bzw. das Aussehen des Aufzeichnungsmaterials zu verbessern. Auch in dieser 
Druckschrift wird nirgends auf die Mdglichkeit hingewiesen, daft die Magnetschicht zu einer Korrosion der 

30 reflektierenden Metallschicht fflhren kdnnte. DaB dieses Problem beim Stand der Technik nicht erkannt wurde, 
ergibt sich ohne weiteres daraus, daB alle mftglichen reflektierenden Metallschichten als gleichwer*ig bezeichnet 
werden, insbesondere auch Aluminium gleichzeitig mit Zinn, Gold und Silber als mdgliches Material ffir die 
reflektierende Metallschicht bezeichnet wird. Bei einer bestimmten Ausftihrungsform des magnetischen Auf- 
zeichnungsmaterials ist sogar zwischen der Magnetschicht und der reflektierenden Metallschicht eine Haf tver- 

35 mittlerschicht aus einem Kunstharz in einer Dicke von etwa 0,5 jxm vorgesehen. Diese Schicht hat hAjedoch 
lediglich die Auf gabe, die Haf tung der reflektierenden Metallschicht auf der Magnetschichht zu verbessern, Sie 
wire jedoch weder aufgrund ihrer Zusammensetzung noch insbesondere unter Beriicksichtigung der sehr 
geringen Dicke geeignet, als Barriereschicht zu dienen und eine Schadigung der reflektierenden Metallschicht 
durch die Metallpartikel der Magnetschicht zu verhfiteiL 

40 SchlieSlich sind in "Rfimpp, Chemielexikon 199(F unter dem Stichwort , *Korrosionsschutzmitter Schutzschich- 
ten auf Acrylharzbasis oder Chlor-Kautschuk- Basis beschrieben. Diese bekannten Schutzschichten sind jedoch 
von einer Art, daB, um einen hinreichenden Korrosionsschutz zu erzielen, Schichtdicken erforderlich waren, die 
bei Wertdokumenten nicht eingesetzt werden kdnnen* Erst durch die spezielle Zusammensetzung der Barriere- 
schicht gem&B der Erfindung ist es mdglich, mit entsprechend geringen Schichtdicken auszukommen, so daB 

45 insbesondere auch die geforderten magnetischen Eigenschaf ten erreicht werden. 

Bisher wird bei Herstellung derartiger Wertdokumente bzw, Heiftpr&gefolien im allgemeinen so vorgegan- 
gen, daB die zur Verdeutlichung der beugungsoptisch wirksamen Struktur dienende, auf die entsprechend 
gemusterte Oberflache der Sicherheitsschicht aufgebrachte, reflektierende Metallschicht von im Vakuum aufge* 
dampften Aluminium bzw. Aluminiumlegierungen gebildet ist Die Verwendung von Aluminium fur die refiektie- 

so rende Metallschicht bringt jedoch unter Umst&nden erhebliche Probleme mit sich, insbesondere dann, wenn das 
entsprechende Wertdokument in f euchter AtmosphHre eingesetzt werden solL Hierbei hat sich teilweise n&mlich 
gezeigt, daB die Aluminiumschicht wenigstens punktweise zerstSrt wird oder sich zumindest hinsichtlich ihres 
Aussehens versindert, beispielsweise verfarbt Hierdurch kann die Funktion des Sicherheitsmerkmals beein- 
trtchtigt werden. Dies macht sich vor allem dann bemerkbar, wenn es sich bei der beugungsoptisch wirksamen 

55 Struktur der Sicherheitsschicht um eine maschinenlesbare Struktur, beispielsweise ein Hologramm oder eine 
computergenerierte Diffraktionsstruktur, handelt 

Untersuchungen haben gezeigt, daB die Zerst6rung bzw. Beschadigung der Aluminiumschicht vermutlich 
darauf zurtickzufuhren ist, daB die magnetisierbaren Teilchen der Magnetschicht, bei denen es sich ja flblicher- 
weise um Eisenoxide unterschiedlicher Oxidationsstufen handelt, mit dem Aluminium der reflektierenden Me- 

60 tallschicht unter Ausldsung von Korrosion des Aluminiums reagieren, Der genaue Mechanismus fur diese 
Reaktion ist nicht bekannt Vermutlich sind die Schaden darauf zurtickzufuhren, daB die Eisenoxid-Pigmente, die 
als magnetisierbare Partikel verwendet werden, als Protonendonatoren wirken, wobei auch der Umstand eine 
Rolle spielt, daB die verwendeten Eisenoxid-Pigmente pH-Werte in einem Bereich zwischen 3,0 und 5,5 aufwei- 
sen. Hier kflnnen sich dann unter Umstanden zwischen den magnetisierbaren Teilchen einerseits und dem als 

65 reflektierende Metallschicht dienenden Aluminium andererseits Lokalelemente mit entsprechender Zerstorung 
der Aluminiumschicht bilderu 

Bei der Prigefolie gemiB DE 34 22 910 CI ist zwischen der reflektierenden Metallschicht und der Magnet- 
schicht eine Haftvermittierschicht einer Dicke von etwa 0,3 bis 0,7 jim vorgesehen, die aus einem Ijpchmolekula- 
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ren PMMA-Harz und von Pigmenten gebildetem Mattierungsrnittel besteht Diese Haftvermittlerschicht kann 
jedoch eine Einwirkung der Magnetpartikel auf die reflektterende Metallschicht nicht mit der erforderlicfaen 
Sicherheit verhindern, insbesondere wegen der tiblicherweise an der unteren Grenze liegenden Schichtstarke 
der vorerwahnten Haftvermittlerschicht 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugninde, Wertdokumente der eingangs erwahnten Art so auszubil- 
den, daS die bisher beobachteten Probieme der Zerstdrung bzw, Veranderung der reflektierenden Metallschicht 
infolge entsprechender Einwirkung der magnetisierbaren Teilchen auf die reflektierende Metallschicht zuverlfo- 
sig ausgeschaltet werden, d h. das Wertdokument seine urspriinglichen Eigenschaften hinsichtiich der reflektie- 
renden Metallschicht mSgiichst unverSndert beibeh&lt 

Zur L5sung dieser Aufgabe wird nach der Erfindung bei einem Wertdokument der eingangs erwahnten Art 
vorgeschlagen, derart vorzugehen, daS zwischen der Metallschicht und der Magnetschicht eine eine Einwirkung 
der magnetisierbaren Teilchen auf die Metallschicht verhindernde, einen pH- Wert von £: 7 auf weisende Barrie- 
reschicht angeordnet ist, die von einer Schicht aus organischen Poiymeren gebildet ist, denen anorganische, 
Protonen adsorbierende Pigmente beigemischt sind, wobei die Barriereschicht eine Dicke von 0,5 bis 5 yin, 
vorzugsweise von 2 bis 3 jim, aufweist 

GemSB der Erfindung wird somit der EinfluB der magnetisierbaren Teilchen der Magnetschicht auf die 
reflektierende Metallschicht dadurch verhindert, daB zwischen der Metallschicht und der Magnetschicht die 
zus&tzliche, speziell aufgebaute Barriereschicht vorgesehen wird, die von organischen Poiymeren gebildet ist, 
sowie einen im alkalischen Bereich liegenden pH-Wert aufweist, und der anorganische Pigmente beigemischt 
sind, die Protonen adsorbiereiL 

Als zus&tziiche Sicherheit ist es erfindungsgemiB mdglich, zusatzlich zu der Barriereschicht die Metallschicht 
aus Chrom, Kupfer oder Gold oder Legierungen aus wenigstens zweien dieser Metalle zu bilden, wodurch die 
Bes tandigkek noch weiter verbessert wird 

Als Polymere ftir die Barriereschicht kttnnen z. B. hochmolekulare Acryiharze, Poiyvinylidenchiorid-Copoly- 
mere^ PVQ PVC-Copoiymere, Chlorkautschuk, Polyester und silikonmodifizierte Bindemittet verwendet wer- 
den. Als anorganische Pigmente kommen beispielsweise Silikate und/oder Utandioxid in Betracht Eine derart 
zusammengesetzte Barriereschicht hinreichender Dicke bildet einen zuveriSssigen Puffer bzw. ein zuverlftssiges 
Adsorbermedium auf jeden Fail gegeniiber Protonen, so daB deren Wanderung durch die Barriereschicht und 
eine entsprechende Schadigung der Metallschicht sicher verhindert werden. Die erfmdungsgera&B vorgesehene 
Dicke der Barriereschicht genfigt einerseits for eine zuverl&ssige Sicherung der reflektierenden Metallschicht 
gegeniiber den magnetisierbaren Teilchen der Magnetschicht Andererseits ist bei einer derart geringen Dicke 
der Barriereschicht nicht damit zu rechnen, daB die Lesbarkeit der in der Magnetschicht gespeicherten Daten 
irgendwie beeintrSchtigt wird* 

Weitere Merkmaie, Einzeiheiten und Vorteiie der Erfindung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung von 
Ausftlhrungsbeispielen einer mit einem Sicherheitsmerkmai nach der Erfindung versehenen Kreditkarte sowie 
einer zur Herstellung einer soichen Karte bzw. ernes solchen Wertdokuments geeigneten Pr&gefoiie. 

In der Zeichnung zeigt 

Fig. 1 eine Draufsicht auf eine Kreditkarte mit einem Sicherheitsmerkmai nach der Erfindung; 

Fig, 2 einen Schnitt nach Linie II-II durch die Karte der Fig* 1 und 

Fig. 3 einen abschnittsweisen, schematisierten Schnitt durch eine HeiBprlgefoiie, 

Die in Fig* 1 gezeigte Kreditkarte ist eine ubliche Kunststoffkarte 1, die auf ihrer Vorderseite beispielsweise in 
gepr5gten Buchstaben den Namen 2 des Karteninhabers sowie eine Kennzif fer 3 tragt Die Kunststoffkarte 1 ist 
auBerdem auf ihrer Vorderseite mit einem Sicherheitsmerkmai versehen, welches einerseits einen fiber die 
gesamte Breite der Karte verlaufenden Magnetstreifen 4 und andererseits ein optisches Sicherheitsmerkmai 5 
uinfafit, welches, wie Big. 1 und 2 deutlich erkennen lassen, teilweise den Magnetstreifen 4 Qberlagert, teilweise 
jedoch audi (in Fig. 1, oben; in Fig. 2, links) ttber den Magnetstreifen vorsteht 

Das optische Sicherheitsmerkmai 5 ist beispielsweise gemfifl dem in der US-PS 46 84 795 beschriebenen 
Sicherheitsmerkmai ausgestaltet Es besteht aus einer transparenten optisch wirksamen Sicherheitsschicht 6, die 
zumindest bereichsweise (im inneren Bereich der Fig. 1) an ihrer Unterseite mit einer beugungsoptisch wirksa- 
men Struktur 7 versehen ist Zumindest im Bereich der beugungsoptisch wirksamen Struktur 7 ist die beugungs- 
optisch wirksame Sicherheitsschicht 6 mit einer Metallschicht 8 versehen, die beispielsweise auf die beugungsop- 
tisch wirksame Struktur 7 der Sicherheitsschicht 6 durch Aufdampfen im Vakuum aufgebracht ist Insoweit 
stimmt das Wertdokument der Fig. 1 und 2 im wesentlichen mit dem in der US-PS 46 84 795 beschriebenen 
tiberein. 

Im Unterschied zu dem bekannten Wertdokument ist nun aber bei dem Dokument gem&B Fig. 1 und 2 
zwischen der Magnetschicht 4 und der Metallschicht 8 eine Barriereschicht 9 vorgesehen, die beispielsweise eine 
Starke zwischen 0,5 und 5 jim, vorzugsweise von 2 bis 3 jxm haben kann. Die Barriereschicht 9 hat den Zweck, 
eine Einwirkung der in der Magnetschicht 4 vorhandenen Magnetpigmente, bei denen es sich ublicherweise urn 
Eisenoxide handelt auf die Metallschicht 8 zu verhindern* Hinsichtiich der mflgiichen Zusammensetzung dieser 
Barriereschicht sowie der weiteren Schichten des Wertdokumentes gemafl Fig, 1 und 2 wird auf die folgende, 
nfihere Erl^uterung der Pragef olie gemaB Fig. 3 verwiesen. 

Zus&tzlich zu der Anbringung einer Barriereschicht 9 ist es auch mOglich, die Metallschicht 8 aus einem Metall 
herzustellen, welches mit den magnetisierbaren Teilchen der Magnetschicht 4 nicht reagiert, beispielsweise aus 
Chrom, Kupfer, Silber oder Gold oder einer Legierung von wenigstens zweien <$e&er Metalle. 

Die Anbringxing der verschiedenen Schichten des Wertdokuments bzw, der Kreditkarte der Fig. 1 und 2 kann 
in unterschiedlicher Weise erfolgen, Beispielsweise ist es ohne weiteres mSglich, zuerst die Magnetschicht 4 auf 
die Kunststoffkarte 1 aufzubringen, dann, beispielsweise in einem Druckvorgang, die Barriereschicht 9 zu 
appHzieren. Diese Barriereschicht 9 kann dann, wenn sie aus einem geeigneten Material besteht, mit einer 
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Metallschicht & ggf. audi nur partiell, nach an sich bekannten Verfahren bedampft werden. Hieran anschlieBend 
muB dann die raumliche Struktur im Bereich der Metallschicht 8 erzeugt werden, wobei es natOrlich genauso 
mfcglich ist, diese riumliche Struktur auch bereits vor dem Aufdampfen der Metallschicht auszubilden. Abschlie- 
Send wird dann die Sicherheitsschicht 6^ z. B. ebenfalls in einem Druckverfahren, aufgebrachi 
5 WesentUch einfacher kann allerdings ein Wertdokument gemaB Fig, 1 und 2 hergestellt werden, wenn die 
samtlichen Schichten, n&mlich die Magnetschicht 4, die Barriereschicht 9, die Metallschicht 8 und die Sicherheits- 
schicht 6 in einem Arbeitsgang mit Hilf e einer Pr&gefolie gem&B Fig. 3 appliziert werden- Theoretisch ist es 
allerdings auch mSglich, zwei getrennte PrSgefolien zu verwenden, von denen die eine im wesentlichen nur die 
Magnetschicht die andere dagegen die Barriereschicht, die Metallschicht und (tie Schutzschicht umfafit. So 

io mOflte man z. R bei Herstellung der Kreditkarte gemaS Fig. 1 mittels Pragefolien vorgehen. 

In Fig. 3 ist eine Pr&gefolie in einem schematischen Ausschnitt gezeigt, die zur Anbringung des gesamten 
Sicherheitsmerkmals, & h, sowohl zur Aufbringung der Magnetschicht 4 als auch der Sicherheitsschicht 6 mit der 
reflektierenden Metallschicht 8 in einem Schritt geeignet ist 

Die Magnetfolie der Fig; 3 umf aflt in an sich bekannter Weise einen Tragerfilm la An diesem ist, beispielswei- 

15 se fiber eine in der Zeichnung nicht dargestellte, vorzugsweise aus Wachs bestehende Abliteeschicht, eine 
insgesamt mit 11 bezeichnete Ubertragungslage angeordnet Die Obertragungslage 11 urafaBt, ausgehend vom 
Tragerfilm 10, einerseits eine transparente Decklackschicht, die als beugungsoptisch wirksame Sicherheits- 
schicht 6 dient Diese Decklackschicht bzw. Sicherheitsschicht 6 ist an ihrer vom Tragerfilm 10 wegweisenden 
Oberflache zumindest bereichsweise raumlich so strukturiert, dafi sie beugungsoptische Wirkungen entfalten 

20 kann, Beispielsweise ist die Sicherheitsschicht 6 mit einer Struktur 7 in Form ernes Hologramms oder einer 
computergenerierten Diffraktionsstruktur, einer Interferenzschicht oder eines Beugungsgitters verseheiL Die 
Struktur 7 wird im allgemeinen in die auf dem Tragerfilm 10 aufgebrachte Sicherheits-Lackschicht 6 eingeprfigt, 
wobei hier der die Schicht 6 bildende Lack entweder ein thermoplastischer Lack ist oder ein vemetzender Lack, 
der zum Zeitpunkt der Einpragung der Struktur 7 noch nicht vdllig ausgehfttet sein kann. 

25 Auf die die Struktur 7 tragende Oberflfiche der Sicherheitsschicht 6 wird dann eine Metallschicht 8 im Vakuum 
aufgebracht, z. B. aufgedampft Urn sicherzustellen, daJS an dieser Metallschicht 8, die reflektiert, die weiteren 
Schichten zuverlSssig haften, wird vor Aufbringung der weiteren Schicht eine Haftvermittlerschicht 12 aufge- 
bracht An diese Haftvermittlerschicht 12 schlieflen sich dann an die Barriereschicht % die Magnetschicht 4 sowie 
ejne zur Festlegung der Obertragungslage 11 auf einem Substrat dienende Kleberschicht 13, wobei allerdings 

30 diese Kleberschicht 13 auch entf alien kann, wenn die Magnetschicht 4 entsprechende Eigenschaf ten aufweist 

Zu der Fig, 3 sei im ubrigen darauf hingewiesen, dafl in ihr die jeweiligen Schichtdicken nicht maBstabgerecht 
dargestellt sind. Die Sicherheitsschicht 6 besitzt im NormaJfall eine Dicke von etwa 0,3 bis 1,2 jim. Die Metall- 
schicht 8 aus Chrom, Kupf er, Silber oder Gold bzw. entsprechenden Legierungen ist in an sich bekannter Weise 
im Vakuum aufgedampft und hat eine Starke von 0,01 bis 0,04 urn. Die Haftvermittlerschicht 12 wird ublicher- 

35 weise in einer StSrke von 02 bis 0,7 |im auf getragen. Die Barriereschicht 9 hat, wie bereits erwahnt, eine Dicke 
von 0,5 bis 5 \sxtl Die Magnetschicht 4 hat flblicherweise eine Starke von 4 bis 12 Jim, vorzugsweise von etwa 
9 Jim. Die Kleberschicht entspricht in ihrer Starke etwa der Dicke der Sicherheitsschicht & 

Das Aufbringen der verschiedenen Schichten erfolgt mit den von der Pragefolien-Herstellung her bekannten 
Verfahren, wie sie beispielsweise in der DE 34 22 910 CI beschrieben sind Dabei wird als Tragerfilm z. R eine 

40 Polyesterfolie einer Starke von 19 bis 23 ^im verwendet, auf die dann die verschiedenen Schichten mittels 
Hefdruckwalzen auf getragen werden. Jeweils nach Aufbringung der einzelnen Schichten erfolgt die ggf. erfor- 
derliche Trocknung. Die raumliche Struktur 7 der Sicherheitsschicht 6 wird entweder mittels rotierendem 
Pragezyiinder oder durch Hubprftgung erzeugt 
Die verschiedenen Schichten der Pragefolie der Fig- 3 konnen wie folgt zusammengesetzt sein: 



45 



Schutzlack- bzw. Sicherheitsschicht 6 



Komponente 



Gew.-Teile 



55 



50 



hochmolekulares PMMA-Harz 
Silikonalkyd olf rei 
nichtionisches Netzmittel 
Methylethylketon 
niedrigviskose Nitrocellulose 
Toluol 

Diacetonalkohol 



12 000 



2 000 
2 500 



2000 
300 
50 
750 



Metallschicht 8 



60 Im Vakuum aufgedampfte Schicht aus Chrom, Kupfer, Silber oder Gold bzw, Legierungen hieraus. 



63 
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Haftvermittlerschicht 12 



JComponente 



Gew.-Teile 



hochmolekulares PMMA-Harz 

Methylethylketon 

Toluol 

Mattierangsmittel 



1200 
3400 
1000 
100 



Barriereschicht 9 



Komponente 



Gew,-Teile 



Methylethylketon 30 

Toluol 35 

Ethylalkohol 15 

VinylcMond-Vinylacetat-Copolynieres (Fp: > 65° C) 1 1 
Ungesattigtes Polyesterharz (Fp: 1 00° Q d = 1 3 24 g/cm 3 ) 3 

Silikonpolyesterharz (D = 1,18 g/cm 3 ) 2 

Hydrophobierte Kiesels&ure (pH > 7 einer 5%igen 4 
Slurry in H2O) 



Magnetschicht4 



Diese besteht aus einer Dispersion nadelfSrmigen y-Fe203-Magnetpigments in einem Polyurethanbindemit- 
tel, verschiedenen Lackhilfsmitteln und einem Ldsungsmittelgemisch aus Methylethylketon und Tetrahydrofu- 
ran. 

Die Magnetschicht mufi allerdings nicht unbedlngt diese Zusammensetzung haben. Ansteile der FeaCb-Pig- 
mente kdnnen z. B. auch andere Magnetpigmente, beispielsweise Co-dotierte magnetische Eisenoxide oder 
sonstige feindispergierte magnetische Materialien (Sr, Ba-Ferrite) verwendet werden. 



Bei der Kleberschicht 13 kann es sich z. B. um eine an sich bekannte HeiBklebeschicht handeln. Die Anbrin- 
gung dieser Schicht ist jedoch nicht immer erforderlich. Dies hangt von der Zusammensetzung des Substrats, auf 
das die Pragefolie gepragt werden soil, ab, Wenn das Substrat beispielsweise aus PVC besteht, wie dies bei 
Kreditkarten meist der Fall ist, kann normalerweise auf eine besondere HeiBklebeschicht verzichtet werden. 

Zur Aufbringung der Prlgefolie gemaM3 Fig. 3 wird diese mit der Obertragungslage 11 voran auf die Kunst- 
stoffkarte 1 oder ein sonstiges, entsprechend zu sicherndes Dokument aufgelegt und dann unter Einwirkung von 
WSrme gegen dieses Dokument gepreBt Dabei verbindet sich einerseits fiber die Kleberschicht 13 bzw, die 
entsprechend klebrige Magnetschicht 4 die Obertragungslage 11 mit der entsprechenden Oberflache des zu 
sichernden Dokumentes. Andererseits 16st sich infolge der Warmeeinwirkung die Obertragungslage 11 vom 
Trfigerfilm 10, Dieses Ldsen wird besonders dann erieichtert, wenn eine zusatzliche, wachsartige Ablfiseschicht 
zwischen der Obertragungslage 11 und dem Tragerfilm 10 vorhanden ist 



1. Wertdokument, insbesondere Banknote, Kreditkarte, Ausweis oder Ticket, welches mindestens an einer 
seiner Oberf&chen ein Sicherheitselement trSgt, das einerseits eine Magnetschicht aus einer Dispersion 
magnetisierbarer Teilchen in einem Bindemittel und andererseits eine beugungsoptisch wirksame Sicher- 
heitsschicht, insbesondere ein Hologramm oder eine computergenerierte Diffraittionsstruktur, eine Interfe- 
renzschicht oder ein Beugungsgitter umfaBt wobei die Sicherheitsschicht die Magnetschicht zumindest 
bereichsweise ttberlagert, die zur Magnetschicht weisende Oberflache der Sicherheitsschicht eine beu- 
gungsoptisch wirksame, rtumiiche Struktur aufweist sowie mit einer reflektierenden, nicht magnetisierba- 
ren Metailschicht versehen ist, und zwischen Magnetschicht und Metalischicht eine Lackschicht vorgesehen 
ist, dadurch gekennzeichnet, daB zwischen der Metailschicht (8) und der Magnetschicht (4) eine eine 
Einwirkung der magnetisierbaren Teilchen auf die Metailschicht verhindernde, einen pH-Wert von £7 
aufweisende Barriereschicht (9) angeordnet ist, die von einer Schicht aus organischen Polymeren gebildet 
ist, denen anorganische, Protonen adsorbierende Pigmente beigemischt sind, wobei die Barriereschicht (9) 
eine Dicke von 0,5 bb 5 \im aufweist 

2. Wertdokument nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet dafi die Barriereschicht (9) eine Dicke von 2 
bis 3 jim aufweist 

3. Wertdokument nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daJ3 die Metalischicht (8) von Chrom, 
Kupfer, Silber oder Gold oder Legierungen aus wenigstens zweien dieser Metalle gebildet ist 
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